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Gewebeweichmachungsmtttel 

Gewebeweichmachungsmhtei zur Behandlung von Texti- 
llen in einem automatischen Wdschetrockner, bostehend 
aus einem flexiblen Flachengebilde, das imprigniert ist mit 
einem Gewebeweichmacher, der aus einem bei Raumtem- 
peratur vltesfahigen gewebeweichmachenden Wirkstoff in 
Abmischung mit wenigstens einem weiteren Bestandteil 
enthSIt, der so ausgewahit ist, da& die Kombination aus 
Gewebeweichmacher und dem weiteren Bestandteil einen 
Erweicherungspunkt im Bereich von 30 bis 60° C hat. Bevor- 
zugte gewebeweichmachende Wirkstoffe sind quarters 
Ammoniumverbindungen mit zwei 2-Acyloxyaikylgruppen. 
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■d b«d« r«*g «^ einem " ^^'S^SSiXR^Ssfe^SidTioriiegl Bdspi*.^ 

aufgrund ihrer einfachen Handhabung oca Da aea «.e^i,;M*.rt*»n Nachteile zu verringeni oder 

zu beseitigen. Aufgabe der vorUegenden F^'^f^^^^^J^SSff Ttommel. wobei das Gewebe- 

^ssSfS;S7^r.i^rdeX^^^ 

"^g^^'KSerweise gefunden. daB ein Gewebew«ichnuu*ungsndttel zt Behandlung von 
TextiUettinememWasdietrociner,das 

a) einenGewebeweichmadier,deraIsImpragmeriu^ 

b) einem Substrata 

emhSltunddasdadurchgekemm^tist.d^ 

enthat. der so ausgewShlt ist daB dor ^f!^^^^?T^i„ L insbesondere dam der FaU, wenn der geweb^ 

6(rChat.einemerwartethoheWirkstaHabgaberateha^ . ^ie 

wefchmadieiidc Whfatoff al) dne quartare AiniiiomumverbmduDg^^^ 

AcylgruppenderquartarenAnunonhnnverbmd^ 

ren mit lOWs 22 Kohlenstoffatomen. "nsbesondere vonTalgfett^ur^ wn 

S2S»SS™o^i»«»«*<»^'' Stat der Metlijlgr^ 

Itei Ge«el>ewAiiaa<i«ii«oiiittel« riod ae duller mt emem weilerea Bestaaiteil f )™r?SLc w u, 

Fettsauren oder Fettsaurederivaten ab. deren Fettsaiffekomponente ^S^^JJS^SSt woi^ 

wobei die Fettsaure bzw die FettsSurederivate mit Polyammen in emem solchen Verhaltms umgesetzt woroHi 
SiSISS^ognippenalsAmidbixKlungenundeiaTea^^ 

faeinerbevorzugtenAusfitagsformstelltdieKompo„entea2)em^^^^ 
de quartare Ammoniumverbindung dar. Der GewebeweuAmacher a) ist m diescr '»^^'?^^^^Sact- 
fotS^^dne Wirkstoffkombination aus wemgstens einer quartarcB Ammomumverbmdung mit zwei 2 Acy 
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' loxyaikylgruppen und wenigstens einer weiteren quartaren Ammoniumverbindung mit zwei Cio- bis C22-Alkyl- 

' Oder -Alkenylgruppen. wobei das Verhaltnis dieser beiden quartaren Ammoniumverbindungen zueinander so 

ausgewahlt wird, daB die Kombination einen Erweichungspunkt im Bereich von 35 bis eO'^C hat Im allgemeinen 
liegt die quartare Ammoniumverbindung mit zwei 2-Acyloxyalkylgruppen und die quartare Ammoniumverbin- 
dung mit zwei Cio- bis C22-AJkyl- oder -Alkenylgruppen in der Kombination in einem Gewichtsverhaltnis von 5 
1 : 10 bis 2 : 1 vor. Innerhalb dieser Grenzen lassen sich Wirkstoffkombinationen mit einem Erweichungspunkt 
von 35 bis 60** C herstellen. Da die quartaren Ammoniumverbindungen mit zwei Cio- bis C22-Alkyl- oder 
-Alkenylgruppen ihrerseits selbst ausgezeichnete Textilweichmacher darstellen, stellen derartige Wirkstoffkom- 
binationen besonders interessante Gewebeweichmacher im Sinne der vorliegenden Erfindung dar. Das Ge- 
wichtsverhaltnis von Gewebeweichmacher a) zu dem Substrat b) liegt im allgemeinen im Bereich von 10 : 1 bis 10 
1 :3. AuBer den bereits genannten Bestandteilen kann der Gewebeweichmacher a) noch weitere Hilfs- oder 
Zusatzstoffe enthalten, beispielsweise Dispergatoren oder Emulgatoren. Hierzu eignen sich in erster Linie 
Anlagerungsprodukte von 4 bis 40. vorzugsweise von 4 bis 20 Mol Ethylenoxyd und/oder Propylenoxyd an 
1 Mol eines aliphatischen do- bis C2o-Alkohols bzw. eines Alkylphenols, in welchem der Alkylrest 8 bis 18 
Kohlenstoffatome aufweist, sowie an FettsSuren oder Alkylaminen mit 10 bis 20 Kohlenstoffatomen. Besonders 15 
bevorzugt sind die Ethoxylierungsprodukte der Fettalkohole, insbesondere der Kokos- und Talgfettalkohole 
sowie des Cetyl- und des Oleylalkohols, sowie die Ethoxylierungsprodukte der Oxoalkohole und der sekundaren 
Alkohole entsprechender Kettenlange. Weiter geeignete Dispergatoren oder Emulgatoren sind nichtionische, 
wasserldsliche, 20 bis 250 Ethylenglykolethergruppen und 10 bis 100 Propylenglykolethergruppen enthaltende 
Anlagerungsprodukte von Ethylenoxyd an Polypropylenglykol bzw. an Alkylendiaminpolypropylenglykol bzw. 20 
an Alkylpolypropylenglykole mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen. in denen die Polypropylenglykolkette als hydro- 
phober Rest fungiert Insbesondere kdnnen die Produkte zusatzlich 0.5 bis 5 Gew.-% dispergierend und weich- 
machend wirkende Polyglykolether enthalten. Geeignete Polyglykolether leiten sich von Ethylenoxid ab und 
haben ein Molgewicht im Bereich von 200 bis 8000, vorzugsweise im Bereich von 200 bis 1000 und insbesondere 
im Bereich von 400 bis 600. Andere dispergierend wirkende Zusatze sind Anlagerungsprodukte von Ethylenoxid 25 
und/oder Propylenoxid an Fettalkohole, Fettamine, Fettsfiure- oder Sulfonsaureamide, Polyethylenglykole oder 
Polypropylenglykole, Epoxyglykole, Alkylendiamin oder auch aliphatische Ci- bis Cg-, vorzugsweise C3- bis 
Q-Alkohole. In gleicher Weise geeignet sind auch Etheramine der Formel R— (C2H40)n— NR^R^. In dieser 
Formel bedeutet R einen Alkyl- oder Alkenylrest mit 10 bis 20 Kohlenstoffatomen. n eine Zahl zwischen 2 und 
10, R* und R^. die gleich oder verschieden sein konnen, bedeuten — C2H4OH oder deren Ester mit Cio- bis 30 
C2o-Monocarbonsauren oder mit Sulfobemsteinsaure bzw. Alkalimetallsalzen dieser SSuren. Gut geeignet sind 
auch die entsprechenden QuartSrverbindungen der zuvor genannten Etheramine, bei denen an das Stickstoff- 
atom unter Ausbildung einer positiven Ladung eine weitere Alkylgruppe mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen 
t angelagert ist, wobei die positive Ladung durch eine negative Ladung. die ein Anion, in der Regel das Chlorid- 

ij oder Methosulfat- Anion, tragt. ausgeglichen wird 35 

Andere geeignete Zusatze sind Ester von Fettalkoholen, insbesondere von Talgalkoholen mit gegebenenfalls 
hydroxylsubstituierten MonocarbonsSuren mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomea AuBer den pbengenannten niedermo- 
lektilaren Polyglykolethem sind in manchen erfmdungsgemaDen Zusammensetzungen auch hochmolekulare 
Polyglykolether, deren Molgewcht im Bereich von etwa 10000 bis etwa 80 000 liegt, geeignet Ebenfalls sind 
2-Benzylalkanolpolyglykolether mit 2 bis 10 Mol Ethylenoxid als Zusatze geeignet, insbesondere dann, wenn die 40 
zugrunde liegende Alkoholkomponente 2-Ben^loctanol ist Auch Anlagerungsprodukte von 2 bis 10 Mol 
Ethylenoxid an verzweigte Alkohole, wie beispielsweise Isotridecanol, sowie an hydroxylsubstituierte Fettalko- 
hole lassen sich in vielen Fallen mit Erfolg als Zusatze verwenden. Auch 1,4-Alkylglyooside und 2^-Alkylglycosi- 
de mit Alkylresten, die 10 bis 20 Kohlenstoffatome enthalten, sind geeignete Zusatze. Ebenfalls geeignet ist 
Paraffmol sowie mehrwertige Alkohole, z. B. Ethylenglykol, Propylenglykol, Glycerin und deren Ester mit 45 
Fettsauren. 

Die Gewebeweichmacherkomponente a) kann auBerdem zusatzlich eine anorganische oder vorzugsweise 
organische Saure, insbesondere eine Hydroxycarbonsaure, beispielsweise Glykolsaure oder insbesondere Citro- 
nensaure enthaltea 

Weiterhin konnen antimikrobielle Wirkstoffe, d. h. bakteriad oder bakteriostatisch bzw. fungizid oder fungi- 50 
statisch wirkende Verbindungen in der Gewebeweichmacherkomponente a) enthalten sein. Ebenfalls konnen 
Wirkstoffe zur Soil-Release- Ausrustung f (ir Textilien vorhanden sein, die das Schmutzabl6severm5gen wahrend 
der Wasche verbessem. Dazu gehdren Verbindimgen vom Typ der Polyacrylpolyphenylalkohole, der modiiHzier- 
ten Fluorkohlenwasserstoffe und hydrophile Polymere. Polyphenylacetate, Paraffme oder auch Borax eignen 
sich als Zusatze, die das Biigeln der Wasche erleichtem. Zusatze wie Talkum, Schichtsilikate, feinteilige Zeolithe, 55 
Aerosil oder Aluminiumoxid verbessem gelegentlich die Lagerfahigkeit oder machen die Handhabung der 
erHndtrngsgemafien Produkte angenehmer. 

Das Substrat b) stellt ein Papier oder ein verwobenes oder nichtverwobenes Tuch aus natflrlichen oder 
synthetischen Fasem oder ein schaumstoffartiges FiachengebOde mit einer Adsorptionsfahigkeit von 1,5 bis 25 
dar. Geeignete Fasem fur die Herstellung der genannten Substrate sind vor allem Fasem aus Cellulose, eo 
Polyester, Polyolefin, Polyalkylnitril, Polyamid, Polyurethan oder Viskose oder deren Mischungen untereinan- 
der. Femer kommen in Frage natOrliche Schwamme oder synthetische Schaumstoffe, insbesondere aus Polyure- 
than. Die Werte fur die Adsorptionskapazitat werden nach einem modifizierten Test (in U-S. Federal Specifica- 
tions UU-T-595 b) mit Anderungen, wie sie m der bereits zitierten DE-A 19 65 470, neue Seite 14. beschrieben 
sind, bestimmt Innerhalb des genannten Bereiches fur die Adsorptionskapazitatswerte geeignete Materiaiien 65 
befindet sich eine grofle Anzahl von gewebe- oder vliesartigen Flachengebilden, die fur erfmdungsgemaBe 
Gewebeweichmachungsmittel verwendet werden kdnnen. Bevorzugt werden solche Flachengebilde, die eine 
Adsorptionskapazitat im unteren bis mittleren Bereich aufweisen, d. h, daB die Adsorptionskapazitat im Bereich 
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S^JS^d?rg^etSsuSeaberauchemmedri^^^ 
S^^S^SX^etwalOOg/m^.hateiLDieAdsorptionskapazitatvonden^rd^^ 

gez^gtwircL 

Beispiele 

Ea Polyesterf aservnes b) nut einem Hachengcwich^ 
folgenden Zusammensetzungen On Gew.-%) impragmert: 
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Bestandtefl 



flflssigerWeichmacher(al) ^ - - 

35 gehfirteteTalgfemaure S lo S - 20 

CHycerinmonostearat 20 10 i" ^ ^ 

Ethylen^ykolstearat 5 5 ^ ^ 

Cethylalkohol + 20EO " ^ _! 74 54 

Dimethyldisteai^aiiunomuinchlorid iwi 1 1 1 

Isopropylalkohol ^ 23 23 2^ 

Wasser 10 - - 

Talkmn -Dtust 
DuftstofiE^Aufheller 

45 

Als flussiger Weichmacher al) wurde Dimethyl-di<oleo5Jisopr^py^)^^.^ 
Schmelzpurict der Zusammensetzungen in 1 bis 5 lag zwischen 30 und 55«C Die ^^f^'T^^i^^" 
Sedurch IWnken des VUesstoffes mit den auf 65»C erfntzten 9f "^"^^ ^J^tSar 
SSSkeinem WabenspalLlngleicherWeise wurde einVergleicfaspn^^ 

nS^S«klistearylammoni.L±lorid als Gewebewddmmcher herg«rtdlt Ni^ dem Erstarrenlas.en uml 

TVocknmbrtragtderGewebewekdimadiCTauftragdnhdt^ „,^„«^«*»nWasdiB. 

EfeSSaeinaBenProduktelbisSunddasVergleichsproduktwurdenme^^ 
trS^^S^^T333.Hectronic.zusammenmiteiner&lt^^ 
Servottd^groBtenWassermengebefreitenWaschest^eg^^^^ 

Priifung erfolgte sensorisch dureh 5 in der Beurteilung der Weidhheit TOn To^Uot ^ubte P^n^^^ 
Truster wurde SfaehbeurteiltAns der EnzelbeurtdlungwurdenMitte Note6 bedeu 

tetedabei-sdirweichjdieNotelbedeutete— sdirhart j-. AK^K^rat^ fin Mi\ dtsr 

Durch Wiegen der i^npragnierten Substrate vor und nach der Benutzung wurde V^gs*erate (m der 
«, GcISS^er-^&chWne^nittdtIMeErBeb^isse 
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TabeUe 1 

Produkt Weichheit Abgabcrate 

' 5 

Vergleich 3,8 16 

1 4,7 58 

2 4,8 54 . 

3 4,2 56 

4 3,9 37 10 

5 4,0 40 

In alien FaUen ist sowohl die Weichheit der mit den erfmdungsgemaBen Produkten behandelten Textilien 
besser als im Vergleichsversuch als auch die Abgaberate der Gewebeweichmachungs-Mischung besser als beim is 
Vergleichsversuch. DaB dieser Fortschritt gegeniiber einem Mittel des Standes der Technik auf die erfmdungs- 
gemSBe Verwendung des flQssigen Weichmachers al) zurOckzuffihren ist, laBt sich auch aus den Ergebnissen mit 
den erfindungsgemaBen Mitteln 4 und 5 erkennen. Mit der Verringerung des Anteils an flussigem Weichmacher 
al) in den Versuchen 4 und 5 gegenQber den Versuchen 1 bis 3 verschlechtern sich Weichheit und Abgaberate; 
allerdings sind die Werte 4 und 5 besser als beim Vergleichsversuch. 20 

PatentansprOche 

1. Gewebeweichmachungsmittel zur Behandlung von Textilien in einem WSschetrockner. umf assend 

a) einen Gewebeweichmacher, der als Impragnierung in Kombination mit 25 

b) einem Substrat . ^ - « • 
vorliegt, dadorch gekennzeidmet. daB der Gewebeweichmacher a) emen bei Raumtemperatur flussigen 
gewebeweichmachenden Wirkstoff al) in Abmischung mit wenigstens einem weiteren Bestandteil a2) 
enthalt, der so ausgewahlt ist, daB der Gewebeweichmacher a) einen Erweichungspunkt mi Bereich von 30 

bis60°Chat ^ ^ re .v • ^ 

2. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB der gewebeweichmachende Wirkstoff al) erne 
quartare Ammoniumverbindung mit zwei 2-Acyloxyalkylgruppen isL 

3. Mittel nach Anspruch 2. dadurch gekennzeichnet. daB die Acylgruppe der quartaren Ammomumverbm- 
dung sich von Talgf ettsSure. Olein, Kokosolf ettsaure oder RUbolfettsaure ableitet 

4. Mittel nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB der zur Emstellung ernes 35 
Erweichungspunktes zwischen 35 und 60**C im Gemisch mit dem Gewebeweichmacher vorliegende weitere 
Bestandteile a2) aus der Gruppe der Fettsauren. FettsSureester, Fettsaureamide. Aminoamide oder deren 
Gemischen ausgewahlt ist , o , ^ 1. • i_ u 

5. Mittel nach einem der Anspriiche 2 bis 4. dadurch gekennzeichnet, daB als Gewebeweichmacher erne 
^kstoffkombination aus wenigstens einer quartaren Ammoniumverbindung mit zwei 2-Acyloxyalkyl- 40 
gnippen und wenigstens einer weiteren quartSren Ammoniumverbindung mit zwei Cia- bis C22-Alkyl- oder 
-Alkenylgnippenverwendetwd 

6. Mittel nach Anspruch 5, dadurch gekeraizddmet, daB es die quartare Ammomumverbmdung mit zwei 
2-Acyloxyalkylgruppen und die quartSre Ammoniumverbuidung mit zwei do- bis CzrAlkyl- oder -Alkenyl- 
gruppen im Gewichtsverhaltnis von 1 : 10 bis 2 : 1 enthalt « 

7. Mittel nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet. daB der Gewebeweichmacher zusatz- 
\ich eine organische Saure, vorzugsweise eine Hydroxycarbonsaure und insbesondere Citronensaure, ent- 
halt 

8. Mittel nach einem der AnsprOche 1 bis 7. dadurch gekennzeichnet, daB es den Gewebeweichmacher a) 
und das Substrat b) im Gewichtsverhaltnis von 10 : 1 bis 1 : 3 enthalt 50 
a Mittel nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB es als Substrat b) em Papier oder 

ein verwobenes oder nichtverwobenes Tuch aus natOrhchen oder synthetischen Fasem oder em schaum- 
stoffartiges Flachengebilde mit einer Adsorptionskapazitat im Bereich von 1,5 bis 25 enthalt 
10. Mittel nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet. daB das Substrat b) ein nichtverwobe- 
nes Tuch aus Polyesterf asem ist ^ 
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